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(34) Procedleu de obfrnere a polivimilpirolidtra 



Prezenia invents se refera la- un pro- 
cedeu de obtinere a polivinilpiirolidonei 
cu masS moleculara ridicatS utilizatS ca 
stabilizator al suspensiilox polime>re si 
de coloranti, la stabilizao-ea bSiuturilor 
si sucurilor de firuate, ca ingrosStox pen- 
tru solutiile apoase si alcooldce, ca liant 
in imdnistria ceramics, la tratarea fire- 
lor die sticlS etc. 

Se cunosc procedee de obtinere a a- 
cestui polimer prin introducerea initia- 
torului in mai mul'te trepte in cursulire- 
actiei sau prin ooinducerea reactiei in 
trepte diferite de .tem/pea*a«tura. Dezavan- 
tajele procedeelor cuno scute, const an in 
aceea cS se complies modul de condu- 
ces a re actiei, infTuenteaza omogenita- 
tea pnodoisului in ce priveste distribute 
miaselor moleculeire, iar dwaita reactiei 
este mai mare. 

Scopul prezentei inventii e-ste obtine- 
rea pol i vim ipiirolidanei cu distribute in- 
gustS a majselor moleculare, stabilita.te 
termicS marLtS si cu continut redus de 
monomer rezidual. 
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Froblema pe care o rezolvS inventia 
este reailizaarea reactiei la o temperaturS 
constants inrtr-un (interval de timp mai 
scurt. 

Frocedeul, conform inventiei. InlSturS 
dezavantajede mention ate mai sus prin 
aceea ca* initial se dizolvS complet 0,2... 
0,5 parti In greu«tate initiator azoizobuti- 
roni'tril in N - vinilpiTOlidonS sub agitare 
micS, timp de 15.. .30 mtn, apoi se intro- 
duce a pa, se Intensifies agitarea si re- 
actia se conduce la temperaturS de 60... 
70"C in functie de valoarea K dorita, 
timp de 2 h $i 30 min. 

Se da-u, in contimiare, 3 exemple de 
realizare a procodeuhii conform inven- 
tiei. 

Exemplul 1. Intr-un (reactor de sticlS 
de 1 1, cu manta, prevSzut cai dispozitiv 
de agitare cu variaitor de turatie, cu re- 

Mgerent de reflux si tennometrfu, se* 

inbroduc 140 g de N-vinilpirolidonS, 0,7 g 

azoizobutironitril si 560 g apS demtnera- 

lizartS. Amesteoul de reactie se agitS cu 
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o vitezS de 250 tur/min si se incSlzeste 
la 70*C, sub c«UTer>t de azot. La aftingereaj 
temperaturii de 70*C se maireste agi- 
tarea la 750 tur/min si se continue re- 
actia, timp de 2 h §i 30 min r dupa care 5 
continutul reactorukri se raceme la tem- 
peratura mediului ainbiant. Solutia de 
polimer are restuiri de initiator nedizol- 
vat si oantine 19,8% polivinilpurolidon5. 

PoJimerul uscat este o pulbere albS, 10 
are vafloaarea K de 85 (solute 1 % in apS 
distilatS la 20 # C) si um continut de 0,07 % 
monomer rezidual. 

Exemplul 2. In aceeasi instalatie din 
exemplul 1 se introdiuc 140 g de N-vinil- 15 
pirolidonS si 0,4 g azoizobutironitril. 
Amesteoul se omogenizeaza sub cur ant 
de azot si agitare de 250 tur/min, timp 
de 15 min, dupM care se adauga 560 g 
de apS demineralizatd. Apoi amesteoul 20 
de reactie se inc&lzeste la temperatura 
de 70°C si se mentine timp de 2 h si 30 
min suib agitare de 750 tur/min, dupS 
care se raceste la temperatura inediuilui 
ambiant. Solutia de polimer este omo- 25 
gen5 f&ra restiuri de initiator nedizolvat 
si contfoue 19,85% palivinilpirolidonS. 
Polimerul uscat este alb, aire valoarea K 
de 85 si urn continuft de morLOmeir rezi- 
dual de 0,06%. 30 

Exemplul 3. In aceeasi instalatie din 
exemplul 1 se introduc 140 g de N-vinil- 
pirolidonS si 0,6 g azoizobutironitril. 
Amesrtecul se omogenizeaza sub ourent 
de azot si agitare de 250 tur/min, timp 36 
de 30 min, dupS caie se adauga 490 g 
apa demineTalizatS. Apoi amesteoul de 
reactie se incSlzeste la temperatura de 
60*C si se mentine timp de 2 h si 30 min 
sub o agitare de 750 tur/min, dupScare 40 
se r^ceste la temperatura mediului am- 
biant. Solutia de polimer este omogen3 
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f3rd resturi de initiator nedizolvat si 
contine 22% polivinllpirolidonS. Podi- 
merul uscat este alb, are valoarea K de 
de 0 07% COn ^ niUt de monomer rezidual 

Avamtajele procedeului, conform in- 
ventiei, consfcau In aceea cS : 

— permiite sinrtetizarea polivinilpiiroli- 
doned cu masfi molecular^ ridicatS in- 
tr-un mod foarte simplu si economic atit 
in ce prdveste consumul de initiator, cit 
?i consumul energetic ; 

— peirmite obtinerea union polimer ou 
caracteristici superioare, distributie in- 
gustS a maiselor moleculaTe, stabilitate 
termica mSrita si un continut redus de 
monomer rezidual. 

Revendicare 

Procedeu de obtiinere a polivinilpiro- 
lidonei cu masS molecular^ ridicatS si 
cu vaJoaire K cuprinsS intra 85 si 95, 
prin polimerizare in solutie apoasS in 
■raport monomer : apS de 1 : 3,5...4, ca- 
racterizalt prin aceea ca, in scopul ob- 
tinerii unui polimer cu distributie in- 
gusta a maselor molecuflaire, stabilitate 
termica m&rit3 si un continut Tedus de 
monomer rezidual, initial se dizolvS com- 
plet 0,2...0,5 pSrtf in greaitate initiator 
azoizabutironitrihil in N-vinilpirolidonS 
sub agitare rnicS, timp de 15...30 min 
apoi se Introduce apa, se intensifies agi- 
tarea si reactia se conduce la tempera- 
tura de 60...70'C, in functie de vaJoaa-ea 
K dorita, timp de 2 h si 30 min. 
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